TEK PIŞIRIM MI, 
ÇIFT PIŞIRIM MI? 
Sır pişirimini bisküvi pişiriminden sonra yapmak daha 
iyi sonuç verir diye biliriz. Öyle değil mi? 


Anaç Tavuklar 


Çok zarif bir hanımefendiden çok sayıda takı siparişi aldım. Sipariş çalışan seramikçiler bilir, 
biraz streslidir. Çünkü fırından her zaman sürpriz çıkabilir. İyi anlamda da, kötü anlamda da © 
Kötü sürpriz olmasın diye biraz elimi çabuk tutup «Anaç Tavuk» takılarımı hazırladım. Hatta 
birkaç tane de fazladan yaptım. Ancak bisküvi pişirimi zaman alacağı için, çok fazla da 
yapamadım. İşlerimin daha kaliteli çıkması için, büyük obje olsun, küçük obje olsun her 
zaman önce bisküvi pişirimi yaparım. Bu sefer de öyle yaptım. Şansıma fazladan yaptığım tüm 
takılar fırından çatlak çıktı. Daha sır fırını var, yapıştırma var, varaklama var, sakarlık edip 
elden düşürmece var... elimde hiç yedek takı kalmadı. 


Deri sertliğinde/ 
Tam kurumuş 


Çaresizlik insana birçok şey öğretirmiş... Bisküvileri sırladım. Sırlamanın bitmesine yakın, 
yedek olsun diye birkaç yeni parça yapıp denemeye karar verdim. Bir parçayı henüz deri 
sertliğindeyken sırladım. İki parçayı ise iyice kuruttuktan sonra sırladım. 


Karışmasınlar diye iyice kuruttuktan sonra sırladıklarımı yıldız ile, deri sertliğinde sırladığımı 
minik bir daire ile işaretleyip fırına attım. Fırını sır programına ayarlayıp evime geldim. Ama 
“Endişe” benim diğer adım. Tam ayağımı uzatıp dinlenmeye başlayacaktım ki, bir şey beni 
dürttü. «Acaba o parçalar iyice kurumuş muydu? Sır pişiriminde nemlerini atabilirler mi?» 
Tabi tekrar atölyeye döndüm. Hepsini fırından çıkarıp kalorifer üzerine koydum, saç kurutma 


makinası ile kuruttum. Ve fırını bisküvi pişirimi ayarına sır pişirimi derecesine getirdikten 
sonra görevini yapmış olmanın yorgun fakat tatmin olmuş halimle evin yolunu tuttum. 


Sonuç! 


Ertesi gün fırın açılışını nasıl beklediğimi bilenler bilir. Ve karşınızda sonuç. İşaretsiz olan 
bisküvi pişirimi * sır pişirimi, yıldızlı deri sertliğinde sırlanmış, minik yuvarlaklı ise iyice 
kurutulduktan sonra sırlanmış olan. Siz ne dersiniz bilmem ama ben en çok deri 
sertliğindeyken sırlanmış olanı beğendim. İkinci yıldızlı. Maalesef en çok enerjimi alan bisküvi 
pişirimi yapılmış parçalar üçüncü sırayı aldı. 

Bundan sonra böyle küçük parçalar ile çalışırken, bisküvi pişirimi «OUT» 

Yeni konularda tekrar buluşmak üzere sevgiler. 


